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Yerfahren zor HersteUang eines nenen Abkoch- und BeucbliiHBmittels 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein 
Verfahren znr HersteUung eines neuen Ab- 
koch- und Beuchhilfsmittels aus Alkylpoly- 
glykolathem tmd einer Halogenessigsaiire bzw. 
6 einem Sab derselben, welches dadtirch gekenn- 
xeiclinet ist, daB ein Polyglykolather der 
Ponnel 

It(O02H4)nOH, 

worin R dnen Kohlenwasserstoffrest mit 12 
bis 22 KoHenstoffatomen und n eine ganze 
Zahl, die grofier als 5 ist, mit der Halogen- 
essigsaiire bzw. emem Salz derselben tunge- 
setzt wird. 

Die erbaltenen Verbindungen sind Carbr 
oxymethylather der Ausgangspolyglykolather 
bzw. deren Sake von der Formal 

B(0C2H4)qOCH2C0OM, 

worin B nnd n die obengenannte -Bedeutung 
baben nnd M ein Kation sein soil. 

Die Umsetzung der Beaktionskomponenten 
miteinander kann nacb an sich bekannten 
Metboden vorgenoinmen werden. 

Die nacb diesem Verfahren hergesteUten 
Frodnkte sind bervorragende Abkoch- und 
BeuchhilfsmitteL Cellxilosefasem, welcbe bei 
Temperaturen oberhalb 75*^ in einem aJkali- 
schen Bade bebanddt werden, welche Yerbin- 
dungen der obengenannten Art entbalten, wer- 
den in hohem Mafie wieder benetzbar tind 
biiBen diese Eigenscbaft nicbt ein, aucb wenn 
sie gespiilt, gekocbt, mercerisiert nnd gebleicbt 



werden. Bei der weiteren Bebandlnng solcber 
Fasem in wafirigen Medien, bei denen norma- 
lerweise dureb Znsatz eines.. Netzmittds fiir 
PiTift gate Benetzung und Durchdringung ge- s 
sorgt werden muB, konnen diese somit mit 
gleicbem Erfolg obne diesen Zusatz water 
bebanddt werden. 

Die daduFcb erzielbare scbneUe Bjenetzbar- ' 
keit beim Mercerisieren, Bleicben, Farben, « 
Appretieren usw. wirkt sicb in einem rasebe- 
ren und egaleren Ablauf der Behandlung vor- 
teilbaft ans. 

AuBei'dem erleicbtem Zusatze der oben 
genannten Art aucb das Eindringen der Ab- 
kocb- und Beucblauge in die Fasem, wodurch 
der Abkoch- oder Beucbprozefl bescbleunigt 
wird und in egaler Weise vor sich geht. 

Diese .Eigenscbaft der Yerfabrenspro- 
dukte ist uberraschend, denn sie kpnnte bei 
bekannten Beuchhilfsmitteln, wie den Alkyl- 
arylsulfonaten, den Alkylsulf aten, den Fett- 
sanrekondensationsprodiikten, nicht oder nur 
in viel geringerem Mafie festgestellt werden. 

Besonders wirksam sind die Umsetzungs- 
produkte, die aus Polyglykolathem der For- 
mel 

CieHss— 0— (CH2CH20)io— H 

C18H35— 0— (cn2CH2.o)i2— h 

tert. CbHit— <Z>"0""(^2CH80)xo— H 
CisHse— 0— (CH2CH20)8--H 
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CisHsT— 0— (CHoCH30)i2— H 
erhalten waxdea und der Pormel 
CxeHas— 0— (CH2CH20)CH2C00M 
CigHgs—O— (CH2CH2O) GH2.COOM 

B tert. (lHi7-<[I>~0~(CH«OH»0)OHiOOOM 
. CisHas— O— (CH2CH20)8--CH2COOM 

CigHsT— 0— (CH2CH20)0H2C00M 

cntsprecheiL 

10 Diese konnen fiir sich allein oder in Kom- 
bination mit andem bekannten BenchMlfs- 
mitteln va:Tveiidet werden. Sie sind zufolge 
ihrer guten Loslichkeit "und Bestandigkeit 
anch bei hoheren. Temperaturen in alkali sehem 

u Medium speziell fiir das Beucben imd Ab- 
kochen von Cellulosef asem geeignet: 

Beispiel 1 

800 Gewiehtsteile Oleyldodecaglykolather 
werden miter Eiihren bei 35—40° mit 48 Ge- 

20 ^ichtsteileii pulverisiertem Atznatron yersetzt. 
Anschliefiend gibt man im Verlanf von 1 bis 
2 Stunden 120 Gtewicktsteile monocMoressig- 
saures Natrium zu tmd halt dabei die Tempe- 
rator zwischen 45 imd 50°. Die Beaktionsmasse 

S5 wird dann noeh 4 Stunden bei 50° geriihrt. 
Man erhalt eine helle, weiche Masse, die sich 
leicht in Wasser za Maren, schaiunenden L<)- 
snngen aiiflosen ^t. Dbjb Prodnkt, welches 
zur Hauptsache ans oleyldodeeaglykoloxy- 

30 essigsaurem Natrium besteht, eignet sich ans- 
gezeichnet zmn Beuchen "and Abkochen von 
roher Baamwolle imd erteilt den damit abge- 
kochten Fasem eine sehr hohe Saogf ahigkeit. 

Beispiel 2 

85 Zu 450 Gewichtsteilen des Umsetzungs- 
produktes von 1 Mol technischem Lauryl- 
alkohol mit 6 Mol Athylenoxyd gibt man tmter 
Eiihren bei etwa 35° 48 Gewiehtsteile pnlveri- 
siertes Atznatron nnd darauf bei 45 — 50* 

40 120 Gewiehtsteile monoehloressigsaures Na- 
trium zu. Zur Vervollstandigung der Eeaktion 
ruhrt man noch 3 — 4 Stunden bei etwa 50°. 



Man erhalt eine helle, dickflussige Masse, be- 
stehend ans dem Natriumsalz der Laurylhexa- 
glykoloxyessigsaure neben etwas Kochsalz und 45 
Wasser. Das Produkt eignet sich ebenf alls als 
Netzmittel beim Bench- und AbkochprozeB. 
Bei der Herstellung dieses Produktes kann 
an Stelle des Atznatrons die entsprechende 
Menge Atzkali xmd an Stelle des Natrium- so 
salzes der Monochloressigsaure die entspre- 
chende Menge des Kaliumsalzes zur Eeaktion 
gebracht werden. Man erhalt- dann das Ka- 
liumsalz der Laurylhexaglykolozyessigsaure. 

Bmpid 3 ss 
Wie in Beispiel 1 setzt man 560 Gewiehts- 
teile des Umsetzungsproduktes von Octylphe- 
nol mit 8 Mol Athylenoxyd mit 48 Gewichts- 
teilen pulverisiertem Atznatron und anachlie- 
Bend mit 120 Gewichtsteilen Natriummono- 60 
chloracetat um. Man erhalt eine weiche Paste, 
die zu etwa 90 Vo aus dem Natriumsalz der 
Octylphoioxyoctaglykoloxyessigsaure besteht 
und sich als Netzmittel zum Beuchen und Ab- 
kochen sehr gut eignet. os 

PATENTANSPBUCH 
Verfahren zur Herstellung eines neuen 
Abkoch- und Beuchhilfsmittels, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Polyglykolather der 
Formel to 
R(0C2H4)„0H, 

worin R einen Kohlenwasserstoffrest mit 12 
bis 22 Eohlenstoffatomen und n eine gauze 
Zahl, die grofier als 5 ist, mit einer Halogen- 
essigsaure bzw. einem Salz derselben zu «inem ts 
Carboxymethylather der Formel 

R(0C2H4)„0CH2C00M, 

worin M ein Kation bedeutet, umgesetzt wird. 

DNTBRANSPBtyCHB 
1. Verfahren nach Patentanspruch, da- so 
durch gekennzeichnet, daB Polyglykolathei' 
der im Patentanspruch angegebenen Formel, 
worin B einen aUphatisehen Kohlenwasser- 
stoffrest mit 12 bis 18 Kohlenstoff atomen be- 
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deutet, mit der Halogenessigsaure bzw. einem 
Salz derselben nmgesetzt wird. 

2. Verfahren nacli Pat«iitanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, dafi Polyglykolather 
s der im Patentanspruch angegebenen Forinel, 



worm E einen Alkylarylrest bedeutet^ mit der 
HalogenessigsaBre bzvr. einem Salz dereelbeii 
lungesetzt warden. 

Sandoz AG 
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